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Composition de maauillaae permettant. par le dep St de aouttes. 
le maauillaae des fibres keratiniaues. en particuli er des cils. 

La presente invention concerne le domaine du maquillage des 
fibres i<eratiniques, en particulier des cils. 
5 Plus precisement, llnvention concerne un nouveau procede de 

maquillage des fibres keratiniques, selon lequel on applique sur ces fibres, 
une composition permettant de former sur ces fibres, des gouttes de 
preference transparentes, brillantes, qui sechent rapidement sans coller 
les unes aux autres, et persistent dans le temps, ce qui conduit a 
10 I'obtention d'un effet purement esthetique lie a la formation de ces 
gouttes transparentes. 

L'invention concerne egalement de nouvelles compositions 
permettant d'obtenir cette formation de gouttes de preference 
transparentes lors de leur application sur les cils ou les cheveux. 
15 1^ demande de brevet EP 0 953 332 decrit une composition 

pour le maquillage des fibres keratiniques, notamment des cils et des 
cheveux, contenant une dispersion aqueuse de polymere et son utilisation 
pour le maquillage des fibres keratiniques. Cette composition, a condition 
d'etre appliquee dans des conditions particulieres, permet de r^aliser un 
20 depot discontinu sur les fibres keratiniques sensiblement longitudinales, 
sous forme de gouttelettes successives. Les polymeres utilises pour la 
realisation de ces compositions ont des viscosites qui sont typiquemeht de 
I'ordre de celles des milieux aqueux, ce qui expllque quil est necessaire, 
pour obtenir une viscosite sufflsante, d'ajouter des agents viscosifiants 
25 dans les compositions pour obtenir la formation de gouttes sur la fibre 
keratinique. 

Les inventeurs de la presente invention ont maintenant 
decouvert quil etait possible de realiser des compositions permettant de 
deposer des gouttes sur les fibres keratiniques, en particulier sur les cils et 
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les cheveux, sans avoir besoin de recourir dans la composition a des 
agents viscosifiants. 

Plus precisement, cette invention resulte de recherches des 
inventeurs sur des polymeres aux proprietes rheologiques particulieres, et 
5 en particuller sur des polymeres silicxines. 

II est bien connu que les problemes lies a la mouillabilite des 
substrats sont particulierement complexes, tant d'un point de vue 
theorique que pratique et I'etude des proprietes de {Interface 
liquide/solide fait I'objet de nombreuses recherches fondamentales et 
10 appliquees dont les retombees industrielles et economiques sont 
nombreuses. 

Or, aucune etude a ce jour ne vise a eluclder le probleme 

consistent a former des gouttes ou des gouttelettes ayant les proprietes 

precitees sur des fibres keratlniques. 
15 Cette aptitude a realiser une telle formation de gouttes depend 

non seulement de la nature du substrat mais egalement de la nature de la 

composition a deposer, et de la quantite deposee. 

Les inventeurs de la presente invention ont etabli qull etait 

possible d'atteindre I'effet recherche en utilisant une composition 
20 contenant, a titre de constituants essentiels, un solvant volatil et un 

polymere aux proprietes rheologiques (viscoelasticite, viscosite) 

particulieres. 

AInsi, selon un premier aspect, llnvention concerne un nouveau 
procede de maquillage utilisant de telles compositions pour former des 
25 gouttes sur des fibres keratiniques, en particulier sur les cils et les 
cheveux. 

□'autre part, Tinvention concerne des compositions nouvelles 
utilisables dans cette application, en particulier des compositions liquides a 
la temperature ambiante. 
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Plus precisement, I'invention concerne un precede de 
maquillage des fibres keratiniques en particulier des cils ou des cheveux, 
destine a former des gouttes sur ces fibres, caracterlse en ce quil 
comprend rappiication sur lesdites fibres d'une composition contenant un 
5 polymere ou un melange de polymeres choisi dans la famille des 
polydimethylsiloxanes, hydroxyles ou non et presentant : 

- une viscoelasticite caracterlsee par un module de conservation G' 
et un module de perte G" tels que G' soit inferleur a G" pour des 
frequences inferieures a 0,3 Hz et superieur a G" pour des frequences 

10 superieures a 3 Hz, les deux courbes representatives de G' et G" en 
fonction de la frequence presentant un point d'intersection dans ilntervalie 
compris entre 0,3 et 3 Hz, de preference entre 0,5 et 1,5 Hz, de 
preference encore au voislnage de 1 Hz, et 

- une viscoslte dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s a 25**C ; 

15 disperse dans un solvant volatil, 

ladite composition ne contenant pas de produit a effet modificateur de 
viscoelasticite, susceptible d'empecher la formation desdites gouttes a la 
concentration utilisee. 

Selon un autre mode de realisation de {'invention, ^invention 

20 concerne aussi un precede de maquillage des fibres keratiniques en 
particulier des cils ou des cheveux, destine a former des gouttes sur ces 
fibres, caracterise en ce quH comprend I'appllcation sur lesdites fibres 
d'une composition consistant essentiellement en, ou consistent en, un 
polymere ou un melange de polymeres choisi dans la famille des 

25 polydimethylsiloxanes, hydroxyles ou non, et de leurs melanges et 
presentant : 

- une viscoelasticite caracterlsee par un module de conservation G' 
et un module de perte G", tels que G' soit inferleur a G" pour des 
frequences Inferieures a 0,3 Hz et superieur a G" pour des frequences 
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superieures a 3 Hz, les deux courbes representatives de G' et G" en 
fonctlon de la frequence presentant un point dHntersection dans I'intervalle 
compris entre 0,3 et 3 Hz, de preference entre 0,5 et 1,5 Hz, de 
preference encore au voisinage de 1 Hz, et 
5 - une viscosite dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s a 25**C ; 
disperse dans un soivant volatii. 

AinsI, {Invention resulte essentiellennent de la correlation 
etablie par les inventeurs entre les proprietes rheologiques des polymeres 
et la possibillte d'obtenir des gouttes sur les fibres keratiniques par 
10 application sur ces fibres d'une solution de ces polymeres dans un soivant 
volatii. 

Toutes les mesures de viscoelasticite et de viscosite 
dynamiques donnees dans le present document sont effectuees a une 
temperature de I'ordre de ZS^C, avec un appareil Rheometric Dynamic 

15 Analyser RDAII, commercialise par la societe Rheometrics, USA, et en 
suivant la procedure et la notice d'utilisation du constructeur. Comme cela 
est connu, les mesures de viscosite sont des mesures non destructurantes 
realisees dans un plateau newtonlen ou il est bien connu que I'on peut 
fixer alternativement la valeur de la frequence ou celle de la contrainte 

20 appliquee au systeme. 

Le rheometre utilise pour realiser les mesures dans le cadre de 
la presente invention presente une geometrie de plaques paralleles. Les 
mesures necessaires sont ensuite faites a des deformations constantes ou 
frequences constantes. 

25 On rappelle que les polymeres retenus sont ceux dont la courbe 

de viscoelasticite lineaire presente un plateau correspondant a une 
viscosite dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s. 

On notera que les caracteristiques de viscoelasticite des 
polymeres sont : 
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- leur module G' de conservation qui caracterise leur elasticite, 

- leur module G " de perte qui caracterise leur viscosite. 

Les polymeres retenus sont ceux pour lesquels les courbes 
representant les modules G' et G" en fonction de la frequence presentent 
5 un point d'intersection dans Tintervalle compris entre 0.3 Hz et 3 Hz, de 
preference entre 0,5 et 1,5 Hz, de preference encore au voisinage de 
1 Hz. 

En effet, pour des frequences Inferieures a llntervalle retenu, il 
apparaTt que ces polymeres sont dans un etat trop liquide et par 
10 consequent s'ecoulent, les chaines polymeriques ayant tendance a se 
desenchevetrer. 

En revanche, au-dela de cet intervalle, ces polymeres passent 
par un etat trop caoutchoutique. 

On notera egalement que les ojurbes de viscosite traduisent 
15 des mesures faites en regime dynamique et representent en abscisses la 
deformation et en ordonnees, la viscosite dynamique. 

Tous les polymeres repondant aux caracteristiques rheologiques 
exposees ci-dessus peuvent etre utilises pour la preparation des 
compositions utiles selon I'invention. 
20 Toutefois, selon une variante avantageuse, on utilisera des 

polymeres de type silicone et Ton choisira ces silicones de preference dans 
la famille des polydimethylsiloxanes, hydroxyles ou non, et de leurs 
melanges. 

A titre de polymeres preferes selon Hnvention, on choisira les 
25 dimethlconols, c'est a dire les polymeres de type silicone presentant des 
groupements hydroxyles, et en particulier, des dimettiiconols ayant une 
viscosite de I'ordre de 6400 Pa.s a 25°C. 
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A titre d'exemple, on choisira de preference le polymere 
dimethiconol commercialise par Dow Corning, notamment sous le nom de 
SGM-36(D, ayant une viscosite de 6400 Pa.s a 25°C. 

Les solvants volatils utilises pour la preparation des 
5 compositions utilisees selon Tinvention peuvent etre avantageusement 
tous les solvants volatils habituellement utilises en cosmetique dans la 
mesure oCi ils dispersent le polymere choisi et sont compatibles avec la 
formation de gouttes. 

A titre de solvant volatil, on choisira de preference un prodult 
10 qui s'evapore sur la peau a temperature ambiante. 

Ce solvant volatil aura de preference une pression de vapeur 
saturante a pression atmospherique et temperature ambiante, inferieure a 
3 Pa. 

On choisira de preference un sojvant volatil de type silicone 
15 lineaire ou cyclique, tel que les dimethicones lineaires possedant de 2 a 
9 atomes de silicium, les cyclomethicones possedant de 3 a 8 atomes de 
silicium. 

Le solvant volatil prefere est ITiexamethyldisiloxane qui permet 
Tobtention de gouttes transparentes, brillantes, qui sechent rapidement 
20 sans coller les unes aux autres et persistent dans le temps. 

A titre d'exemple, on choisira de preference le solvant volatil 
commercialise par Dow Corning sous le nom de Dow Corning 200 0.65 cts. 

Ainsi, selon un mode de realisation de llnvention, on peut 
fabriquer des compositions anhydres. 
25 Les proportions de polymere ou de melange de polymeres et de 

solvant volatil contenus dans les compositions utilisees selon llnvention 
peuvent varier dans de larges gammes. Toutefois, la concentration 
preferee de polymere(s) est de 5 a 30 et de preference de 10 a 25 % 
en polds par rapport au poids de la composition de maquiilage. De 



wo 2004/026221 




PCT/FR2003/002747 



preference, la concentration de polymere(s) est de 15 a 25 % en poids 
par rapport au poids de ia composition de maquillage. 

Com me expose precedemment, une des caracteristiques 
recherchees pour les compositions utllisees selon ('invention est de 
5 conduire, lors de ieur application sur les fibres l<eratiniques, a des gouttes 
ou gouttelettes qui ne collent pas entre elles. 

Ce caractere non collant peut etre obtenu par une selection du 
polymere. Toutefois, il peut etre avantageux dlntrodulre dans la 
composition un produit destine a dimlnuer le caractere collant des gouttes. 
10 Pour remplir cette fonction, on peut choisir avantageusement 

un produit habituellement utilise pour ameliorer le caractere « sans 
transfert » des compositions cosmeti"ques. 

Un exemple de produit particulierement avantageux a cet effet 
est constitue d'un melange d'un polymere de dim^thicone reticule par la 
15 vinyldimethlcone, dans un solvant <x»nstitue par la cydomethicone D5, 
ayant un cycle a 5 silicium, ledit produit se trouvant de preference a une 
concentration comprise entre 5 et 15% en poids par rapport au poids de 
la composition. 

Un exemple d'un tel produit est le produit commercialise par 
20 Shin-Etsu Silicones Europe B.V sous le nom commercial KSG-15® qui est 
un melange de polymeres reticules contenu dans des proportions de 2 a 
10% de polymere de dimethlcone reticule et 90 a 98 % de 
cyclometlilcx)ne D5. 

AinsI, les compositions cosmetiques ou de maquillage obtenues 
25 presentent un remarquable effet esthetique a la lumiere du fait du dep6t 
sur les cils de gouttes et de preference presentant un caractere 
transparent. 
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Selon une autre variante, les compositions de Hnvention 
peuvent etre egalement appliquees sur les cheveux avec le meme objectif 
de fixer des gouttes. 

Selon encore une variante de invention, on pourra Introduire 
5 dans la composition un additif cosmetiquement acceptable non 
modificateur de viscoelasticite a la concentration utilisee, tel que agent 
colorant, agent parfumant, agent conservateur, agent antioxydant , filtre 
UV, etc. 

Selon une variante de llnvention, il pourrait etre recherche la 

10 formation de gouttes transparentes et colorees. 

Cette coloration pourra etre obtenue par [Introduction dans les 
compositions utilisees d'un colorant organique soluble et/ou de charges 
minerales pulverulentes, avantageusement multicouches ou composites a 
effets visuels telles que des nacres. 

15 Cette coloration des gouttes permettra d'obtenir des effets de 

lumlere particuliers, contribuant au caractere esthetique des gouttes. 

Selon un deuxieme aspect, la presente invention concerne aussi 
une composition notamment destinee a maquiller les fibres keratiniques, 
en particulier les cils ou les cheveux, en formant des gouttes a leurs 

20 extremites lors de son application, comprenant au molns un polymere 
presentant les caracteristiques de viscoelasticite et de viscosite dynamique 
telles que precedemment definies dans le cadre du procede et comme 
definies dans les revendications independantes de composition, ladite 
composition ne contenant pas de produit a effet modificateur de 

25 viscoelasticite, susceptible d'empecher la formation desdites gouttes, a la 
concentration utilisee et ledit polymere etant disperse dans un solvant 
volatll. 

Selon un autre mode de realisation de llnvention, Hnvention 
concerne aussi une composition notamment destinee a maquiller les fibres 
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keratiniques, en particulier les dls ou les cheveux, en formant des gouttes 
a leurs extremltes lors de son application, consistant essentiellement en, 
ou consistant en, ledit polymere ou melange de polymeres choisi dans la 
famille des polydimethylsiloxanes, hydroxyles ou non, et de leurs 
5 melanges et presentant des caracteristiques de viscoelasticite et de 
viscosite dynamique telles que definles pour la composition precedente ou 
dans le cadre du procede de maquillage et telles que definies dans la 
revendication de composition independante, ledit polymere ou melange de 
polymeres etant disperse dans un solvant volatil. 

10 Les caracteristiques avantageuses de chacune de ces 

compositions selon llnvention font Tobjet des sous-revendications de 
composition, qui sont incorporees dans leur totalite par reference, ces 
variantes de realisation etant egalement decrites dans le cadre du procede 
de maquillage, et s'appiiquant naturellement a ce deuxieme aspect de 

15 Hnvention visant les compositions. 

Selon une variante particulierement avantageuse, la composition de 
llnvention contient, a titre de polymeres, un dimethiconol lineaire ayant 
une viscosite d'environ 6400 Pa.s a 25^C en solution dans un solvant 
volatil comprenant Thexamethyldisiloxane. 

20 Les exemples qui suivent sont donnes a titre purement illustratif 

de rinvention. Dans les exemples, tous les pourcentages sont donnes en 
polds, la temperature est la temperature ambiante ou est exprimee en 
degre Celsius, la presslon est la pression atmospherique, sauf indications 
contralres. 

25 

PRESENTATION DES FIGURES 

Les exemples sont completes par les figures 1 a 6 qui 
representent respectivement : 
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Rgure 1 : les parametres de viscoelasticite d'un polymere 
dimethiconol utilisable pour la mise en C3euvre de nnvention 
(commercialise par Dow Corning sous la denomination SGM36®), 

Figure 2 : la courbe de viscosite du meme polymere, 
5 Rgure 3 : une photographie de goutte obtenue dans I'etude 

goniometrique de la composition contenant le polymere dimetiiiaDnol, 
pour un temps de contact de 15 secondes, sur un cil oriente ver le haut, 

Rgure 4 : une photographie de la meme goutte qu'a la figure 3 
obtenue dans I'etude goniometrique, mais pour un temps de contact de 
10 90 secondes, 

Rgure 5 : une photographie de la meme goutte que celle de la 
figure 3 ou 4, mais pour un temps de contact de 300 secondes, et 

Rgure 6 : une goutte formee sur un cil sature de ladite 
composition et oriente vers le bas apres un temps de contact de 45 
15 minutes. 



EXEMPLES 

I. CARACTERISATIONS RHEOLOGIOUES PES POLYMERES 

Les caracterisations de la viscoelasticite et de la viscosite des 
20 polymeres, ont ete realisees a 25°C et sous pression atmospherique sur le 
polymere pur, a I'aide d'un rheometre de type Rheometric Dynamic 
Analyser RDAII, commercialise par la societe Rheometrics, USA, dans les 
conditions suivantes preconisees par la notice d'utilisation du constructeur. 
1. Viscoelasticite 

25 Les modules G' et G" sont suivis en fonction de la frequence 

appliquee au moyen dudit rheometre de type Rheometric Dynamic 
Analyser RDAII. 

La figure 1 ci-jointe est un exemple de courbes representatives 
de revolution de G' et G" avec la frequence gj pour le polymere 
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dimethiconol SGM36® de Dow Corning dont le point dintersection des 
courbes representant G' et G" correspond a une frequence de I'ordre de 1 
Hz. 

2. Viscosite 

5 La viscosite a ete etudiee a I'aide dudit rheometre. 

Un exemple de courbe de viscosite du polymere convenant 
pour Hnvention, id a savoir le polymere dimethiconol reference SGM36® 
de Dow Coming, est donne a la figure 2. 

10 II. PREPARATION ET EVALUATION DE COMPOSITIONS 
UTILISABLES SELON L^NVENTION 

1. Preparation 

Les differentes compositions sont toutes realisees avec un 

15 liomogen4isateur de type Rayneri. 

On dissout 19,2 parties en poids de polymere dimethiconol 
SGM36® dans 72,8 parties en poids de solvant hexamethyldisiloxane de 
Chez Dow Corning, reference Dow Corning 200 0.65 cts, a I'aide de 
I'homogeneisateur puis on ajoute 8 parties en poids d'un additif 

20 antitransfert diminuant le pouvoir collant, ici un melange de 
cyclomethicone D5 et d'un polymere de dimethicone reticule dans le 
vinyldimethicone, commercialise sous la marque KSG15® precitee, et 
{'agitation est maintenue jusqu'a I'obtention d'un liquide visqueux 
homogene et transparent. 

25 Le produit ainsi obtenu est pret a I'application. 



2. Application 

On distinguera dans I'exemple 2 modes d'application possibles : 
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2.1. Application avec une tiae ffiletee 

1. Le produit a tester est contenu dans un flacon en verre de 30 ml, 
reference 7409001263 de VG emballages. 

2. On dispose des faux-clls en cheveux naturels, de marque LJ.C. 
5 reference 63-200, sur une colonne en plexiglass. 

3. On se munit d'une tige filetee reference 151 Silver Cap 500NS-140- 
3.250 de Henlopen. 

4. On plonge cette tige (parde filetee) dans le produit a tester, et on 
ote I'excedent de produit sur le rebord du flacon ; la tige est ainsi chargee 

10 de produit en quantite suffisante pour en deposer sur les cils, et juste 
assez pour ne pas couler de la tige avant application ; on estime a environ 
0.15 g la quantite neoessaire de produit pour charger convenablement la 
tige filetee utilisee. 

5. Ensuite on brosse les cils de la base vers le bout, une fois au 
15 dessus, puis une fois en dessous. 

6. On charge a nouveau la tige comme en [4] puis on vient tapoter le 
bout des cils pour definitlvement positionner les gouttes. La dimension 
optimale de celles-ci est d'environ 1 a 2 mm. 

7. Le sechage s'opere en quelques minutes de fagon naturelle a I'air 
20 libre. 

2.2 A pplication avec un pinceau 

Cette variante, qui consiste a prelever du produit avec la pointe 
d'un pinceau (type pinceau a levres) et a deposer ce produit juste au bout 
25 des cils, permet de placer precisement les gouttes et d'en moduler la 
taille. 
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3. Evaluation 

Outre I'appredation visuelle de la formation des gouttes, on a 
realise egalement un suivi par goniometrie de la formation des gouttes 
5 dans les conditions suivantes : 

L'application est realisee a I'aide d'une brosse mascara standard 
Le llqulde. est depose sur le cil sec ou prealablement sature, a 
son extremite libre, avec la solution a tester. 

Le depot est realise soit sur cil oriente vers le bas soit sur cil 
10 oriente vers le haut. 

L'acqulsition des images est effectuee en mode statique a I'aide 
d'une camera numerique equipee d'un zoom 18-108/2,5 fonctionnant en 
mode macro. La mise au point se fait dans le plan de la fibre keratinique a 
une distance zoom/cil d'environ 160 mm avec un retro-edairage par 
15 rampe de diodes de couleurs rouges. 

Plus precisement, cette acquisition d'images est realisee, dans 
un premier temps, en mode cinetique, afin d'observer revolution aux 
temps courts Quste apres le depot du liquide sur le cil), a raison d'une 
image toutes les 15 secondes, puis en mode statique dans le but 
20 d'observer revolution de la forme des gouttes aux temps longs avec prise 
dimages ponctuelle. 

Le traitement des Images et la determination de Tangle de 
contact sont realises en recourant aux logiciels de type WlnCalc® et 
WinGoutte® et au moyen d'un goniometre classique du commerce 
25 permettant de mesurer I'angle de contact entre la goutte et la surface du 
dl. 

Un exemple d'aspect de gouttes est donne sur la figure 3, pour 
un depot a I'extremite d'un cil sec oriente vers le haut, apres 15 
secondes ; 
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la figure 4 represente I'aspect de la goutte simllaire a ia figure 
3, mals pour un temps de sejour de 90 secondes, ce qui permet 
d'observer deja la formation de la goutte de maniere plus circulaire ; 

la figure 5 represente I'aspect de la goutte apres 300 secondes, 
5 ce qui permet d'observer la formation rapide d'une goutte spherique, avec 
peu d'evolution au temps long, done une tres bonne stabilite ; et 

la figure 6 represente un autre exemple d'aspect de goutte sur 
un cil oriente vers le bas, sature avec la m§me composition, pour un 
temps de contact de 45 minutes, ou Ton peut encore constater une 
10 excellente stabilite de la goutte au cours du temps. 

Ainsi, la composition selon I'invention permet de former des 
gouttes relativement spheriques, stables dans le temps, et qui sont de 
preference transparentes. 



15 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de maquillage des fibres keratiniques en particulier des cils 
ou des cheveux, destine a former des gouttes sur ces fibres, caracterise 

5 en ce qu'll comprend I'application sur lesdites fibres d'une composition 
contenant un polymere ou un melange de polymeres choisi dans la famille 
des polydlmethylsiloxanes, hydroxyles ou non, et de leurs melanges et 
presentant : 

- une viscoelasticlte caracterisee par un module de conservation G' 
10 et un module de perte G" tels que G' soit inferieur a G" pour des 

frequences inferieures a 0,3 Hz et superieur a G" pour des frequences 
superieures a 3 Hz, les deux courbes representatives de G' et G" en 
fonction de la frequence presentant un point dlntersection dans rmtervalle 
comprls entre 0,3 et 3 Hz, de preference entre 0,5 et 1,5 Hz, de 
15 preference encore au voisinage de 1 Hz, et 

- une viscosite dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s a 

25°C; 

disperse dans un solvent volatil, 

ladite composition ne contenant pas de produit a effet modificateur de 
20 viscoelasticite, susceptible d'empecher la formation desdites gouttes, a la 
concentration utilisee. 

2. Procede de maquillage des fibres keratiniques en particulier des cils 
ou des cheveux, destine a former des gouttes sur ces fibres, caracterise 
en ce quH comprend I'application sur les fibres d'une composition 

25 consistent essentiellement en, ou consistent en, un polymere ou un 
melange de polymeres choisi dans ia famille des polydimetiiylsiloxanes, 
hydroxyles ou non, et de leurs melanges et presentant : 

- une viscoelasticite caracterisee par un module de conservation G' 
et un module de perte G", tels que G' soit inferieur a G" pour des 
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frequences inferieures a 0,3 Hz et superieur a G" pour des frequences 
superieures a 3 Hz, les deux courbes representatives de G' et G" en 
fonction de la frequence presentant un point dlntersection dans Tintervalle 
compris entre 0,3 et 3 Hz, de preference entre 0,5 et 1,5 Hz, de 
5 preference encore au volsinage de 1 Hz, et 

- une viscosite dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s a 

25*^C; 

disperse dans un solvant volatil. 

3. Procede selon Tune des revendlcatlons 1 ou 2, caracterise en ce 
10 que ledit polymere est un dimethiconol lineaire ayant une viscosite 

d'environ 6400 Pa.s a 25^C. 

4. Procede selon Tune des revendications 1 a 3, caracterise en ce que 
ledit solvant volatil est choisi parmi une dimethicone lineaire possedant de 
2 a 9 atomes de silicium, une cyclomethicone possedant de 3 a 8 atomes 

15 de silicium. 

5. Procede selon Tune des revendications 1 a 4, caracterise en ce que 
ledit solvant volatil est rhexamethyldislloxane. 

6. Procede selon Tune des revendications 1 a 5, caracterise en ce que 
la concentration de polymere(s) est de 5 a 30%, et de preference de 10 a 

20 25% en polds par rapport au poids de la composition de maqulllage. 

7. Procede selon la revendication 3, caracterise en ce que la 
concentration de polymere est de 15 a 25% en poids par rapport au poids 
de la composition de maquillage. 

8. Procede selon Tune des revendications 1 a 7, caracterise en ce que 
25 ladite composition contient en outre un produit destine a diminuer le 

caractere collant des gouttes. 

9- Procede selon la revendication 8, caracterise en ce que ledit produit 
est un melange d'une cyclometliicone D5 et d'un polymere de dimethicone 
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reticule par la vinyldlmethicone, de preference a une concentration 
comprise entre 5 et 15% en polds par rapport au polds de la composition. 
10. Procede selon Tune des revendications 1 a 9, caracterise en ce que 
lesdites fibres keratiniques sont les cils. 
5 11. Procede selon I'une des revendications 1 a 9, caracterise en ce que 
lesdites fibres keratiniques sont les cheveux. 

12. Procede selon I'une des revendications 1 a 11, caracterise en ce 
que la composition contient un additif cosmetiquement acceptable non 
modificateur de viscoelasticite a la concentration utilisee, tel que agent 

10 colorant, agent parfumant, agent conservateur, agent antioxydant, 
filtre UV. 

13. Composition notamment destinee a maquiller les fibres 
keratiniques, en partlculier les cils ou les cheveux, en formant des gouttes 
a leurs extremites lors de son application, comprenant un polymere ou un 

15 melange de polymeres choisi dans la l^mille des poiydimethylsiloxanes, 
hydroxyles ou non, et de leurs melanges et presentant : 

- une viscoelasticite caracterisee par un module de conservation G' 
et un module de perte G", tels que G' soit inferleur a G" pour des 
frequences inferieures a 0,3 Hz et superieur a G" pour des frequences 

20 superieures a 3 Hz, les deux courbes representatives de G' et G" en 
fonction de la frequence presentant un point d'intersection dans I'lntervalle 
compris entre 0,3 et 3 Hz, de preference entre 0,5 et 1,5 Hz, de 
preference encore au voisinage de 1 Hz, et 

- une viscosite dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s a 

25 25°C, 

ledit polymere ou melange de polymere etant disperse dans un solvant 
volatil. 
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ladite composition ne contenant pas de prodult a effet modlflcateur de 
viscoelasticlte, susceptible d'empecher la formation desdites gouttes, a la 
concentration utilisee. 

14. Composition notamment destinee a maquiller les fibres 
5 keratiniques, en particulier les ells ou les cheveux, en formant des gouttes 
a leurs extremites lors de son application, consistent essentiellement en, 
ou consistent en, un polymere ou un melange de polymeres choisi dans ia 
famine des polydimethylslloxanes, hydroxyles ou non, et de leurs 
melanges et presentant : 

10 - une viscoelasticlte caracterisee par un module de conservation G' 

et un module de perte G", tels que G' soit inferieur a G" pour des 
frequences inferieures a 0,3 Hz et superieur a G" pour des frequences 
superieures a 3 Hz, les deux courbes representatives de G' et G" en 
fonction de la frequence presentant un point dintersection dans llntervaile 

15 comprls entre 0,3 et 3 Hz, de preference entre 0,5 et 1,5 Hz, de 
preference encore au voisinage de 1 Hz, et 

- une viscosite dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s a 

25°C, 

ledit polymere ou melange de polymeres etant disperse dans un solvant 
20 volatil. 

15. Composition selon la revendication 13 ou 14, caracterisee en ce que 
ledit polymere est un dimethiconol lineaire ayant une viscosite d'environ 
6400 Pa.s a 25«'C. 

16. Composition selon Tune des revendications 13 a 15, caracterisee en 
25 ce que ledit solvant volatil est choisi parmi une dimethicone lineaire 

possedant de 2 a 9 atomes de silicium, une cyclomethicone possedant de 
3 a 8 atomes de silicium. 

17. Composition selon I'une des revendications 13 a 16, caracterisee en 
ce que ledit solvant volatil est mexamethyldisiloxane. 
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18. Composition selon Tune des revendications 13 a 17, caracterisee en 
ce que la concentration de polymere(s) est de 5 a 30%, et de preference 
de 10 a 25% en poids par rapport au poids de la composition de 
maquillage. 

5 19. Composition selon la revendication 15, caracterisee en ce que la 
concentration de polymere est de 15 a 25% en poids par rapport au poids 
de ia composition de maquillage 

20. Composition selon Tune des revendications 13 a 19, caracterisee en 
ce que ladite composition contient en outre un produit destine a diminuer 

10 le caractere collant des gouttes. 

21. Composition selon la revendication 20, caracterisee en ce que ledit 
produit est un melange d'une cyclomethicone D5 et d'un polymere de 
dimethicone reticule par la vinyldimethicone, de preference a une 
concentration comprise entre 5 et 15% en poids par rapport au poids de 

15 la composition. 

22. Composition selon Tune des revendications 13 a 21, caracterisee en 
ce que la composition contient un additif cosmetiquement acceptable non 
modificateur de viscoelasticite a la concentration utilisee, tel que agent 
colorant, agent parfumant, agent conservateur, agent antioxydant, 

20 filtre UV. 

23. Composition selon Tune des revendications 13 a 22, caracterisee en 
ce que le polymere est un dimethiconol lineaire ayant une viscosite 
d'environ 6400 Pa.s a 25®C en solution dans un solvant volatil comprenant 
ITiexamethyldisiloxane. 
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